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(54) Lichtpolymerisierbares Einkomponenten-Dentalmaterial 

(57) Es wird u. a. ein lichtpolymerisierbares Ein- 
komponenten-Dentalmaterial bereitgestelrt, mit : 



a) 80 - 10 Gewichts-% mindestens eines mehrfunk- 
tionellen Urethanmethacrylates und/oder minde- 
stens eines mehrfunktionellen Urethanacrylates, 

b) 10 - 30 Gewichts-% mindestens eines mehrfunk- 
tionellen Acrylatharzes, 

c) 10 - 30 Gewichts-% mindestens eines Reaktiv- 
Verdunners, 

d) 0 - 20 Gewichts-% Bis-GMA und/oder minde- 
stens eines ethoxyiierten Bisphenol-A-Dimethacry- 
lates. 

e) 0 - 10 Gewichts-% mindestens eines Fuilstoffes. 

f) 0 - 1 Gewichts-% mindestens eines Photoinitia- 
torsystems und 

g) 0 - 1 Gewichts-% mindestens eines Farbpig- 
ments. 
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Beschreibung 

[0001]. Die Erfindung betrifft ein lichtpolymerisierbares Einkomponenten-Dentalmaterial, ein Dental-Kit, ein Verfah- 
ren zur Herstellung einer Prothese, die Verwendung eines solchen Dentalmaterials. eine entsprechende Prothese, 
einen Fixierschlussel, ein weiteres Dental-Kit, ein weiteres Verfahren zur Herstellung von Prothesen, die Verwendung 
eines bestimmten Materials als Fixierschlussel und schlieBlich eine weitere Prothese. 

[0002] Die auf dem Dentalmarkt hauptsachlich eingesetzten Systeme zur Restauration sind Zweikomponentensy- 
steme auf Pulver-Flussigkeitsbasis, die im GieBverfahren oder der Stopf-PreB-Technik verarbeitbar sind. Die Aushar- 
tung erfolgt uber eine Hartung im Wasserbad oder im Mikrowellengerat, wobei haufig die entstehenden 
Restaurationsgebilde, insbesondere Prothesen, zur Vermeidung von Siedeblasen mit Druck beaufschlagt werden. 
[0003] Nachteilig hieran sind die Notwendigkeit des Anmischens, so da8 bei zuviel angemischtem Material dieses 
verworfen werden muB. Des weiteren beinhalten diese Systeme MMA und Peroxide, die ein hohes biologisches Reiz- 
potential besitzen. Daruber hinaus ist durch die Anquellung der Polymere und durch den Reaktionsstart bei Autopoly- 
merisaten die Verarbeitungszeit in der Regel sehr begrenzt. 

[0004] Weit weniger verbreitet sind die Einkomponentensysteme, die bisher hauptsachlich fur den Markt der Total- 
prothetik eingesetzt werden. Diese Systeme beinhalten heiBhartende, teigartige Materialien, was zur Folge hat, daG 
eine Verarbeitung im GieBverfahren nicht mdglich ist und - wie in der Totalprothetik ublich - eine Einbettung in Gips vor- 
genommen werden muB. 

[0005] Weiterhin ist die Polymerisation sehr langsam bzw. die nachgeschaltete Abkuhlungsphase uberproportional 
lang. Der Kunststoffteig enthait in der Regel in nachteiliger Weise Peroxid als Initiator, der - wie schon oben erwahnt - 
ein hohes biologisches Reizpotential aufweist. Die Nachbearbeitung, besonders bei glasgefullten Systemen ist sehr 
aufwendig, wobei daruber hinaus die Plaqueaffinitat sehr hoch ist. SchlieBlich sind die werkstofftechnischen Eigen- 
schaften in der Regel durch die schlechte Einbindung der Fullstoffe unbefriedigend. 

[0006] Aus dem vorgenannten ergibt sich das Problem, mit Hiife eines neuartigen Einkomponenten-Dentalmateri- 
als und u. a. eines neuartigen Dental-Kits die oben genannten Nachteile zumindest teilweise zu beseitigen. Das sich 
ergebende Problem liegt insbesondere darin, ein Einkomponenten-Dentalmaterial und ein entsprechendes Kit bereit- 
zustellen, bei denen die Herstellungszeiten im Vergleich zu ublichen Verfahren und Materialien deutlich kurzer sind, 
kein freies Methylmethacrylat und nahezu kein Peroxid verarbeitet wird, eine Anbindung an marktubliche PMMA-Mate- 
rialien mfiglich sein soil und schlieBlich die Bearbeitung nach Polymerisation vom Aufwand her im Vergieich zu bishe- 
rigen Systemen ahnlich sein sollte. 

[0007] Dieses Problem wird erfindungsgemaB durch ein Einkomponenten-Dentalmaterial nach Anspruch 1, ein 
Dental-Kit nach Anspruch 16, ein Verfahren nach Anspruch 17, eine Verwendung nach Anspruch 18, ein Prothese nach 
Anspruch 19, einen Fixierschlussel nach Anspruch 24, ein Dental-Kit nach Anspruch 28, ein Verfahren nach Anspruch 
29, eine Verwendung nach Anspruch 30 und durch eine Prothese nach Anspruch 31 gelfist. 

[0008] Beim erfindungsgemaBen Einkomponenten-Dentalmaterial handelt es sich urn ein solches, das mindestens 
ein mehrfunktionelles Urethanmethacrylat und/oder mindestens ein mehrfunktionelles Urethanacrylat, mindestens ein 
mehrfunktionelles Acrylatharz und mindestens einen Reaktiv-Verdunner aufweist. Unter dem Begriff Reaktiv-Ver- 
dunner sind im Erfindungskontext Verbindungen zu verstehen, die quasi als "Losungs- und Verdunnungsmittel" in ihrer 
Monomerform wirken und somit die Viskositat des Einkomponenten-Dentalmaterials herabsetzen und daruber hinaus 
bei der Lichthartung, also bei der Polymerisation mit Hilfe von Uchtwelleniangen, mit in die Polymermatrix einpolyme- 
risiert werden. 

[0009] Daruber hinaus kann das erf indungsgemaBe Material Bis-GMA und/oder mindestens ein ethoxyliertes Bis- 
phenol A-Dimethacrylat enthalten, das sich positiv auf Werkstoffparameter wie Schrumpf, Wasseraufnahme und 
mechanische Eigenschaften auswirkt. Bis-GMA ist die gangige Abkurzung fur 2,2-Bis(4-(2-hydroxy-3-methacryloyloxy- 
propoxy)phenyl)propan und weist folgende Strukturformel auf: 




IHrCH-CHrO-C-C^H. 
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[0010] SchlieBlich kdnnen Fullstoffe, Photoinitiatorsysteme und Farbpigmente Bestandteile des Materials sein. Die 
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Fullstoffe kOnnen hydrophobiert, beispielsweise silanisiert, sein, was die Benetzbarkeit aufgrund des geringeren pola- 
ren Charakters verbessert, was zu einer leichteren Einpolymerisierbarkeit in die Matrix fuhrt. Als ein Beispiel von vielen 
sei Methacryloyloxypropyl-trimethoxy-silan genannt. 

[0011] Das Photoinitiatorsystem kann beispielsweise aus einzeinen Photoinitiatoren oder aber aus Systemen 
bestehen, die Photoinitiatoren und Co-lnitiatoren beinhalten. 

[0012] Die Farbpigmente kOnnen organischer Natur, beispielsweise auf Perylen-Basis, oder anorganischer Natur, 
beispielsweise auf Spinell-Basis, sein. 

[0013] Die in den Anspruchen 2 bis 15 aufgefuhrten Ausgestaltungen des Dentalmaterials sind vorteilhafte Ausge- 
staltungen, da sich diese in der Praxis bewahrt haben. 

[0014] Das Urethanmethacryiat ist das Produkt aus der Umsetzung eines Diisocyanates mit einem OH-funktionel- 
len Methacrylat wie beispielsweise Hydroxyethylmethacrylat. Bei Verwendung eines Diisocyantes ergibt sich als Pro- 
dukt ein Urethandimethacrylat; bei Einsatz eines OH-funkiionellen Acrylates wie etwa Hydroxyethylacrylat ergibt sich 
analog zum Methacrylat ein difunktionelles Acrylat 

[001 5] Vorteilhaft ist ein solches Urethanmethacryiat oder Urethanacryiat, insbesondere ein Urethandimethacrylat, 
unter anderem deshalb, weil es uberlegene Werkstoffeigenschaften wie hohe Steifigkeit Oder geringe Wasserauf- 
nahme bietet. 

[0016] MOgiich ist auch der Einsatz eines aus der Kombination von Triisocyanaten oder hGherwertigeren Isocyana- 
ten mit OH-funktionellen Acrylaten oder Methacrylaten hergestellten Monomers, wobei diese Urethanmethacrylate 
bzw. Urethanacrylate folglich eine Funktionalitat von 3 oder hflher aufweisen. 

[001 7] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn das Urethanmethacryiat und/oder das Urethanacryiat bei T = +20 °C eine 
Viskositat von 10 3 bis 5 x 10 4 mPas, insbesondere von 1 x 10 4 mPas, aufweist, da bei Einsatz im Einkomponenten- 
Dentalmaterial als Hauptmonomer bereits auch ohne Verdunnung eine fur den erfindungsgemaGen Dentalkunststoff 
gunstige Konsistenz gegeben ist. 

[0018] Vorteilhafterweise weist das Urethanmethacryiat und/oder das Urethanacryiat eine Molmasse von 450 bis 
500 g/mol auf, da der Volumenschrumpf des Monomers im Bereich normaler Prothesenwerkstoffe liegt. Beispielsweise 
liegt der Volumenschrumpf des Monomers bei einer Funktionalitat von 2 (also ein Urethandimethacrylat oder ein Uret- 
handiacrylat) unter 7 %. 

[0019] Es ist von Vorteil, wenn das Urethanmethacryiat und/oder das Urethanacryiat aliphatisch ist. da solche 
Urethanmethacrylate und Urethanacrylate speziell bei Bestrahlung mit UV-haltigem Licht ein wesentlich geringeres 
Verfarbungsverhalten im Vergleich zu aromatischen Urethanmethacrylaten bzw. Urethanacrylaten aufweisen. 
[0020] Bewahrt hat sich das folgende Urethanmethacryiat folgender Strukturformel: 




[0021] Vorteilhaft ist, daG das Acrylatharz ein Polyestertriurethanacrylat ist, da sich durch die Funktionalitat von 3 
trotz der hohen Molmasse noch eine im Verhaitnis hohe Steifigkeit ergibt, die durch den E-Modul charakterisiert ist. 
Durch die langen Ketten zwischen den funktionellen Gruppen ergibt sich gleichzeitig eine hohe Flexibility, was zu einer 
deutlichen Erhflhung der Schlagzahigkeit fuhrt. 

[0022] In vorteilhafter Weise weist das Acrylatharz bei T = + 60 °C eine Viskositat von 5.000 bis 15.000 mPas auf, 
da die hohe Viskositat dieses Monomers eine gute Abstimmung der Mischungsviskositat durch Variation mit Reaktiv- 
Verdunner und Hauptmonomer (mehrfunktionelles Urethanmethacryiat oder Urethanacryiat) gestattet. 
[0023] Es hat sich besonders bewahrt, wenn das Acrylatharz eine Molmasse von 1.000 bis 1.200 g/mol aufweist, 
da sich durch die hohe Molmasse ein gunstiger Volumenschrumpf von unter 5 % bei der Polymerisation ergibt. 
[0024] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn das ethoxylierte Bisphenol-A-Dimethacrylat eine in Anspruch 1 1 def inierte 
Strukturformel aufweist, wobei die Indices X und Y der Strukturformel im Bereich von 1 bis 4 liegen, da Bis-GMA als 
auch die entsprechenden ethoxylierten Bisphenol-A-Dimethacrylate sich durch niedrigen Volumenschrumpf und gute 
mechanische Eigenschaften auszeichnen, wobei letztere Verbindungen daruberhinaus eine sehr geringe Wasserauf- 
nahme und Wasserlfislichkeit aufweisen. 

[0025] In vorteilhafter Weise ermOglicht die Verwendung von Siliziumdioxid insbesondere die Verwendung von 
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hochdispersen pyrogenen Kieselsauren als Fullstoff eine prazise Einsteilung des FlieBverhaltens mit standfestem Ver- 
halten in Ruhe und FlieBen bei Belastungen wie Ruhren oder GieBen (Thixotropie-Effekte). Durch Verwendung von 
silanisiertem Fullstoff wind neben der ErhOhung der Benetzbarkeit durch Verringerung des polaren Charakters sogar 
eine chemische Einbindung in die Matrix erzielt. Ein solcher Fullstoff wirkt als zusatzlicher Vernetzer und erhflht die 
Steifigkeit. Ein in die Matrix einpolymerisiertes Silan ist beispielsweise Methacryfoyloxypropyl-trimethoxy-silan. 
[0026] Ein weiteres wichtiges erfindungswesentliches Element ist ein Fixierschlussel zur Herstellung von Prothe- 
sen, der mindestens ein transparentes Silikon oder Komposit enthait. 

[0027] Im Erfindungskontext ist unter dem Begriff "Komposit" ein mit anorganischen, beispielsweise mit Glas, oder 

organischen Fullstoffen gefulltes und lichthartendes Einkomponenten-Material zu verstehen. 

[0028] Weiterhin ist im Erfindungskontext unter dem Begriff Fixierschlussel ein zumindest teiiweise ausgehartetes 

Material zu verstehen, das zur Fixierung der Stellung der einzelnen Zahne zueinander dient. 

[0029] Entscheidend bei der Erfindung ist die Tatsache, daB es sich urn einen fur die polymerisierende Aushartung 

des erfindungsgemaBen Dentalmaterials im Lichtwelleniangenbreich transparenten Fixierschlussel handeit. 

[0030] Bei dem aus Silikon bestehenden Fixierschlussel ist es von Vorteil, wenn das Silikon eine Shore-Harte von 

50 bis 80 aufweist und ein vernetzendes Vinylpolysiloxan ist, da dieses eine hohe Transparenz, eine schnelle Aushar- 

tung bei Raumtemperatur ohne technische Hilfsmittel und eine hohe Abformgenauigkeit der Aufstellung der Zahne im 

Wachs aufweist. Durch chemische Unvertrfiglichkeiten von Silikon mit Methacrylaten und Acrylaten kommt es auch 

ohne Trennmittel zu keiner Anhaftung des Kunststoffes der Prothese an den Fixierschlussel. 

[0031] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das Komposit ein mit Glas oder organischen Fullstoffen gefulltes, lichthar- 
tendes Polymer ist, da dieses eine hohe mechanische Steifigkeit mit hoher Transparenz verbindet. In diesem Fall wird 
jedoch ein zusatzliches Trennmittel zur Isolierung von Komposit gegen den Kunststoff der Prothese benotigt. 
[0032] Die beiden erfindungsgemaBen Dental-Kits enthalten mindestens ein erfindungsgemaBes Dentalmaterial 
oder mindestens ein transparentes, vernetzendes Silikon oder Komposit als Fixierschlussel, wobei in vorteilhafter 
Weise ein solches Kit sowohl das Dentalmaterial als auch das Fixierschlussel-Materia! enthait. 
[0033] Daruber hinaus kann ein solches Kit einen lichthartenden Haftvermittler zum Anbinden der Kunststoffzahne 
an die Prothese, ein Abdeckmaterial, beispielsweise ein Lack oder eine gelartige Paste, zur Vermeidung luftbedingter 
Dispersionsschichten sowie einen initiatorhaltigen Lack zur Verbesserung der Polymerisation an lichtunzuganglichen 
Stellen aufweisen. 

[0034] Das Dentalmaterial als solches kann transparent als auch in gangigen Prothesenfarben eingefarbt und gea- 
dert sein. Unter Aderung ist die Zugabe von Kunststoff-Fasern (Lange bis 2 mm) zum bereits fertig eingefarbten Mate- 
rial zu verstehen, urn einen mOglichst naturlichen Gesamteindruck beim polymerisierten Material zu erreichen. Durch 
den Sauerstoff der Luft kann es zu einer Inhibierung der Polymerisationsreaktion unter Bildung von luftbedingten 
Dispersionsschichten kommen, wodurch an der Kunststoffoberfiache nach der Polymerisation eine dunne, unpolyme- 
risierte Schicht zuruck bleiben wurde, was jedoch durch das obige Abdeckmaterial vermieden werden kann. 
[0035] Das Dentalmaterial kann in Kartuschen, Spritzen oder Tuben dargereicht werden. Es weist ein bei der Ver- 
arbeitung thixotropes Verhalten auf. d. h. in diesem Fall kurzzeitiges FlieBen unter Druck oder Bearbeitung, urn 
anschlieBend standfest zu werden. Jedoch ist auch ein schichtweises Anpolymerisieren insbesondere uber Handlicht- 
gerate denkbar. 

[0036] Durch die Verwendung von ausschlieBlich mehrfachfunktionellen, insbesondere hOhermolekularen, Mono- 
meren, wird der Schrumpf gering gehalten. Dies ermGglicht es, ohne grflBere Fullstoffmengen auszukommen und vom 
Schrumpf her trotzdem im Bereich normaler Zwei-Komponenten-GieBkunststoffe zu bleiben (ca. 7 %). Der Verzicht auf 
groBere Mengen Fullstoff umgeht das Problem der Anbindung von der Monomermatrix an die Fullstoffe. Die Bearbeit- 
barkeit (Beschleifen, Polieren) ist bei weitestgehendem Verzicht auf hartere Fullstoffe wie Glas etc. ahnlich der von her- 
kommlichen Werkstoffen. Die bei Verwendung mehrfachfunktioneller Monomere auttretende hahere SprOdigkeit wird 
durch Acrylatharz, insbesondere durch hochmolekulares Acrylatharz, groBerer Flexibilitat kompensiert. Die Verarbei- 
tung erfolgt wie Qblich uber die GieBtechnik, die Aushartung erfolgt jedoch durch Lichthartung, beispielsweise durch 
Bestrahlen mittels Stroboskoplampen, was durch die Verwendung transparenter Fixierschlussel erstmals moglich ist. 
Durch das Vermeiden des Anmischvorganges werden daruber hinaus eine immer gleichbleibende Verarbeitungskonsi- 
stenz und konstante Werkstoffeigenschaften des Materials sichergestellt. 

[0037] Als uber die Erstellung von Prothesen daruber hinausgehende Einsatzgebiete seien beispielsweise die 
Unterfutterung bei totalen Prothesen, die Reparatur voll- und teilprothetischer Arbeiten und die Anwendung im kiefer- 
orthopadischen Bereich erwahnt. Ferner ist mit transparentem Einbettmaterial eine Erweiterung auf den Bereich der 
Totalprothetik ohne weiteres moglich. 

[0038] Die Dentalmaterial-Eigenschaften erfullen die ISO 1567. Bisherige Muster ergaben einen E-Modul von ca. 
2200 MPa und eine Biegefestigkeit von ca. 85 MPa, wobei die Schlagzahigkeit (DIN 53435) grOBer als 6 kJ/m 2 war. 
[0039] Die erfindungsgemaBen Verfahren, Prothesen und Verwendungen weisen ebenfalls die oben angegebenen 
uberraschenden und vorteilhaften Eigenschaften auf. 
[0040] Das nachfolgende Beispiel dient zur Eriauterung der Erfindung. 
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[0041 ] Als erste MaBnahme bei der Versorgung eines Zahnlosen mit totalen Prothesen wird eine funktionelle Situa- 
tionsabformung der Kiefer vorgenommen. Als Abformmaterialien werden dafur heute im allgemeinen Alginate verwen- 
det. die - in Pulverform geliefert - mit Wasser zu einem Brei angemischt werden. Durch Zusatz weiterer Stoffe bildet sich 
beim Anmischen ein schwerlOsliches, vernetztes Gel. Das teilweise vernetzte Gel wird an die jeweilige Stelle im Zahn- 
bereich eines Patienten aufgebracht und so eine Abformung hergestellt. Analog zum Alginat kGnnen als Abformmate- 
rial auch Materialien auf Silikonbasis verwendet werden. 

[0042] Durch AusgieBen der Abformung, die eine Negativform darstellt, gewinnt man wieder ein Positiv, das 
Arbeitsmodell. Als Modellwerkstoff wird fast ausschlieBlich Gips verwendet. 

1 . Vorarbeiten 

[0043] Auf das Arbeitsmodell aus Gips wird eine Aufstellung der Zahne in Wachs vorgenommen. Hierbei dient das 
Wachs als Platzhalter fur den spateren Kunststoff, das Dentalmaterial. An diese Wachsaufsteliung wird das zur Erstel- 
lung des Fixierschlussels angemischte Silikon adaptiert. Das Zwei-Komponenten-Silikonmaterial mischt sich beim Aus- 
pressen selbst und hartet innerhalb von 3 bis 5 Minuten aus. Nach der Aushartung des Silikons wird der Fixierschlussel 
abgenommen, das Wachs entfernt und die Zahne im Silikon-Fixierschlussel befestigt. Dieser wird anschlieBend wieder 
auf das Gipsmodell aufgesetzt. Spater miteinzupolymerisierende Metallgeruste werden standardmaBig durch Sand- 
strahlen, Konditionieren und anschlieBendem Beschichten mit Opaker, d. h. einem opaken, farblich abgestimmten 
MetallabdecWack, vorbereitet. 

2. Vorbereitung des Modells 

[0044] Auf das feuchte Gipsmodell wird eine Alginatisolierung mit einem Pinsel in zwei dunnen Schichten aufge- 
bracht und anschlieBend an der Luft getrocknet. Die Alginatisolierung trennt das im Gips enthaltene Wasser vom Kunst- 
stoff und dichtet daruber hinaus die Poren des Gipses ab. Auf diese Art und Weise werden sogenannte 
WeiBverfarbungen, die durch die Einlagerung von Wasser im auspolymerisierten Kunststoff entstehen, wirksam unter- 
bunden. Wegen spaterer Abschattungen an kaum lichtzugSngliche Stellen ist der Auftrag einer initiatorhaltigen Schicht 
zur Unterstutzung der spateren Lichtpolymerisation vorteilhaft. 

3. Konditionierung der Zahne/Metallgeruste 

[0045] Die Basalfiachen der Zahne werden mit einem Diamantschleifer angerauht und anschlieBend mit einem 
Haftvermittler, beispielsweise bestehend aus einem lichtinitiiertem, niedermolekularen Methacrylat, konditioniert. Im 
Gegensatz zu normalen Pulver-Flussigkeitssystemen ist dieser Haftvermittler lichthartend, urn eine optimale Verbin- 
dung bei der Polymerisation zu gewahrleisten. Speziell die bei der spateren Polymerisation schlecht bestrahlten Ruck- 
seiten der Metallgeruste werden zur Unterstutzung der Aushartung mit einer initiatorhaltigen Monomerschicht, 
beispielsweise bestehend aus hoher initiiertem oder leicht peroxidhaltigem Basis-Dentalmaterial, bestrichen. 

4. Verarbeitung des GieBkunststoffes 

[0046] Der in einer Kartusche oder Tube verarbeitungsfertige GieBkunststoff, also das Dentalmaterial als solches. 
wird direkt in den Hohlraum zwischen Gips und Silikonvorwall (Fixierschlussel) gegossen. Im Gegensatz zu marktubli- 
chen Systemen kann das Anmischen, bei pastenartigen Materialien die Einbettung, vermieden werden. Bei extrem dik- 
ken Stucken oder aber bei opaken Farben kann es notwendig sein, den Kunststoff schichtweise zu polymerisieren. Der 
Kunststoff ist zwar nach dem EingieBen durch Thixotropieeffekte relativ standfest, kann jedoch zur Fixierung zusatzlich 
oberfiachlich mit einem Handlichtgerat anpolymerisiert werden. 

[0047] AnschlieBend erfolgt die Polymerisation mittels Blitzlichtgerat, wobei nach der ersten Polymerisation der Sili- 
konvorwall entfernt wird, urn anschlieBend nochmals zu belichten. Vor der zweiten, lediglich optionalen Belichtung wer- 
den freiliegende Kunststoffoberfiachen zur Vermeidung der Inhibitionsschicht mit Antidispersionsschicht-Gel 
bestrichen. Dieses kann beispielsweise eine Glycerin-/Wasser-Basis enthalten. 

5. Nachbearbeitung 

[0048] Die Nachbearbeitung erfolgt in der Regel durch Beschleifen und Polieren. 
Patentanspruche 

i . Uchtpolymerisierbares Einkomponenten-Dentalmaterial, mit: 
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a) 80 - 10 Gewichts-% mindestens eines mehrfunktionellen Urethanmethacrylates und/oder mindestens eines 
mehrfunktionellen Urethanacrylates, 

b) 10 - 30 Gewichts-% mindestens eines mehrfunktionellen Acrylatharzes, 

c) 10 - 30 Gewichts-% mindestens eines Reaktiv-Verdunners, 

5 d) 0 - 20 Gewichts-% Bis-GMA und/oder mindestens eines ethoxylierten Bisphenol-A-Dimethacrylates, 

e) 0 - 10 Gewichts-% mindestens eines Fullstoffes, 

f) 0 - 1 Gewichts-% mindestens eines Photoinitiatorsystems und 

g) 0 - 1 Gewichts-% mindestens eines Farbpigments. 

w 2. Dentalmaterial nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daG das Urethanmethacrylat ein Urethandimethacrylat 
oder ein Urethantrimethacrylat und das Urethanacrylat ein Urethandiacrylat oder ein Urethantriacrylat ist. 

3. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG das Urethanmethacry- 
lat und/oder Urethanacrylat bei T = + 20 °C eine Viskositat von 10 3 bis 5 x 10 4 mPas aufweist. 

15 

4. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG das Urethanmethacry- 
lat und/oder Urethanacrylat eine Molmasse von 450 bis 500 g/mol aufweist. 

5. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG das Urethanmethacry- 
20 lat und/oder Urethanacrylat aliphatisch ist. 

6. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Urethanmethacry- 
lat foigende Strukturformel aufweist: 



25 



30 




35 

7. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG das Acrylatharz ein 
Polyestertriurethanacrylat ist. 

8. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG das Acrylatharz bei T = 
40 + 60 °C eine Viskositat von 5000 bis 15000 mPas aufweist. 

9. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG das Acrylatharz eine 
Molmasse von 1000 bis 1200 g/mol aufweist. 

45 1 0. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG der Reaktiv-Verdunner 
foigende Strukturformel aufweist: 

TRIM: Trimethylolpropantrimethacrylat 

50 



55 
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_0—c_-C— CH 2 



? P 

? <P " " " 

^G^-C-O— CH^j:— CH 2 -CH. 



GH 3 CHj-0-<J~C=CH 2 

0 CH. 



Oder 

TEDMA: Triethylenglykoldimethacrylat 




Oder 

Pentaerythritoltetraacrylat: mittiere n =2-3 



o 

(CH,-CH,— 04;C-CH=CH, 
O 




o o 

J it 

(CH^-CH; — CB-C — CH=CH, 



Oder 

DDMA: Dodecandioldimethacrylat 



0 O CH 3 

H 2 C=C-C-0-C 12 H 2T 0-i-C-CH 2 
CH 3 



Oder 

Isobornylmethacrylat: 
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11. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das ethoxylierte Bis- 
phenol-A-Dimethacrylatfolgende Strukturformel aufweist, wobei die Indices X und Yder Strukturfomel im Bereich 
von 1 bis 4 liegen: 



12. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Fullstoff Siiizium- 
dioxid aufweist. 

13. Dentalmaterial nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB der Fullstoff hochdisperse pyrogene Kieselsau- 
ren enthSlt. 

14. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Photoinitiatorsy- 
stem 

2,4,6 -Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid TMDPO 




y O CH 3 




und/oder 

2-Hydroxy-2-methy1-1 -phenyl-propan-1 -on 
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10 




und/oder 
2,3-Bornandion 



75 



20 




25 



und/oder 

2-n-Butoxyethyl-4-dimethylaminobenzoat 



30 




35 



und/oder 

PMA: Pentamethylanilin 



40 



45 



50 



55 



enthait. 

15. Dentalmaterial nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daG das Farbpigment ein 
organisches Perylen-, ein Titandioxid- Oder ein Kobaltzinkaluminatblauspinell-Pigment ist. 

16. Dental-Kit, enthaltend mindestens ein Dentalmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 15. 

17. Verfahren zur Herstellung einer Prothese, dadurch gekennzeichnet, da3 ein Dentalmaterial nach einem der 
Anspruche 1 bis 15 verwendet wird. 



18. Verwendung eines Dentalmaterials nach einem der Anspruche 1 bis 15 zur Herstellung einer Total- oder Teilpro- 
these. 
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19. Prothese, dadurch gekennzeichnet, daB diese mindestens ein Dentalmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 15 
enthait. 

20. Dental-Kit nach Anspruch 16, enthaltend mindestens ein transparentes. vernetzendes Silikon oder Komposit als 
Fixierschlussel. 

21 . Dental-Kit nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, da!3 das Silikon eine Shore-Harte von 50 bis 80 aufweist. 

22. Dental-Kit nach einem der Anspruche 20 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, daB das Silikon ein vernetzendes Vinyl- 
polysiloxan ist. 

23. Dental-Kit nach einem der Anspruche 20 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daB das Komposit ein mit Glas oder 
organischen Fullstoffen gefulltes, lichthartendes Polymer ist. 

24. Fixierschlussel, dadurch gekennzeichnet, da3 dieser mindestens ein transparentes Silikon oder Komposit enthait. 

25. Fixierschlussel nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daB das Silikon eine Shore-Harte von 50 bis 80 auf- 
weist. 

26. Fixierschlussel nach einem der Anspruche 24 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daB das Silikon ein vernetzendes 
Vinylpolysiloxan ist. 

27. Fixierschlussel nach einem der Anspruche 24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daB das Komposit ein mit Glas oder 
organischen Fullstoffen gefulltes, lichthartendes Polymer ist. 

28. Dental-Kit, enthaltend mindestens ein transparentes, vernetzendes Silikon oder Komposit als Fixierschlussel nach 
einem der Anspruche 24 bis 27. 

29. Verfahren zur Herstellung von Prothesen, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens ein transparentes, vernetzen- 
des Silikon oder Komposit als Fixierschlussel nach einem der Anspruche 24 bis 27 verwendet wird. 

30. Verwendung von mindestens einem transparenten. vernetzenden Silikon oder Komposit als Fixierschlussel nach 
einem der Anspruche 24 bis 27. 

31. Prothese, dadurch gekennzeichnet, daB diese nach einem Verfahren nach Anspruch 29 hergestellt ist. 



